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LuftreifeusicLerungsmittel. 



Es ist bereits vorgeschlagen worden, Luft- 
reifen von Fahrradern teilweise aiit einer 
Klebstoff-Fiillung, die z. B. Bauru wollfasern 
enthalt, zu versehen, um zu erreieben, daB 
bei einer Verletzung deb Lnftschlauches der 
auf seiner Innenflache gleichmaBig verteilte 
Klebestoff durcb die entstandene Verletzung 
unter dem EinfluS des Luftdruckes von innen 
berausgedrlickt wild und auGen an der ver- 
letzten Stelie erstarrt, dainit die Verletzung 
zuklebt. Der bisher verwendete Klcbstoff ver- 
liert nach kurzem Alter die Wirkung und ist 
von Tennperatureinflussen stark abbaugig. 
VVarme bringt den Klebstoff zum Eintrocknen. 

Die vorliegende Erfindung bezweckt die 
Vermeidung dieser Nachtcilc (lurch eiti Si- 
cherungsmittel, das cine Misehung von 
Jjatex und Amnion ink mil cine in Zusalz von 
Blut und pulverigen Fullstoffen aufweist. 
Mit Vorteil vverden dem Sicherungsmittel 
das Erstarren bescbleuuigende Sloffe beige- 
mi scht. 

Ein geeignetes Zusammenselzuugs verbal t- 
nis ist beispiels weise wie folgt: 



71,5% 
23 % 
2,3 % 
1,7% 
0,5% 



1 % 



Latex 
Ammoniak 

Ochsen- oder Schweineblut 
Kork 

Eisenoxyd 
Tonerde 

Das derart hergestcllte Luftreifensiche- 
rungsmittel ist emulsion- resp. pastenartig 
und zerrinnt nicht. Im Luftreifen eingefiihrt. 
zerteilt es sich auf die Iunenwande des Luft- 
rerfens und bildet eine zusammenhangende 
Filmscbicht. Eine Menge von rnindestens 
50 cm 3 wird in einen normalen Veloreifen ge- 
fiillt Die Zusammensetzung des Mittels ge- 
wahrleistet wahrend eines Jahres ihre abdich- 
tende Wirkung. Kalte und Hitze haben kei- 
nerlei zersetzende EinSusse. 

Tritt von auKen in den Luftreifen ein 
Fremdkorper ein und besebadigt diesen, so 
dafi durcb die Bescbadigungsstelle Luft ent- 
weicht, so wird letzterc Teile des Siche- 
rungsmittels mitreifien, die Bescbadigungs- 
stelle verstopfen und das Sicherungsraittel 
rasch zum Erstarren bringen. Auob grofiere 



Beschkdigungsstellen, die durch N&gel, Steine, 
Glasscherben und dergl. verursacht sein kon- 
nen, werden durch das beschriebene Siche- 
rangsmittel rasch und ohne nennenswerten 
Luftverlust unsch&dlich gemacht. 

In der Zeichnung ist eine zuui Einbringen 
des Sicherungsrnittels in Luftreifen geeignete 
Einrichtung dargestelit. Es zeigen: 

Fig. 1 einen Teilschnitt durch eine Partie 
des Fahrradstreifens, an dessen Ventil eine 
das Sicherungsmittei enthaltende Tube ange- 
schlossen ist, und 

Fig. 2 den an das Ventil anschlielibaren 
Oberteil der Tube. 

Urn das oben beschriebene Lnf treifen- 
sicherungsmittel in den Luftreifen, sei es eines 
Velos, Motorrades, Autos etc. einzubringen, 
wird in nachfolgender Weise verfahren : 

Das Luftrei fensicherungsmittel ist in einer 
gewohnlichen Tube 1 abgcfullt. Letztere ist am 
Hals 2 in bekannter Weise mit einem Auften- 
gewinde versehen, auf welches die Versehluft- 
kappe 3 aufgeschraubt ist. Der Hals 2 weist 
im Gegensatz zu gewohnlichen Tuben ein 
Innengewinde 4 auf. Die Weite des Tuben- 
halses 2 und dessen Innengewinde 4 sind so 
gewiihlt, daB der Hals der Tube auf das 
AuGengewinde des Ventils 5, welches auch 
fiir den AnschluB der Luftpumpe dient, auf- 
geschraubt werden kann (Fig. 1). Die das 



Sicherungsmi ttel enthaltende Tube I wird 
nach Abschrauben der VerschlulSkappe 3 an 
das Ventil 5 angeachlossen, nachdem das Ven- 
til bei Kegel ventilen in den ein Aufpuuipen 
des Luftreifeus et laubenden Zustand gebracht 
oder bei Schlauchventilen weggenommen 
worden ist. Nun kann der Inhalt der Tube 
durch Auspressen derselben in den Luft- 
schlauch gedrtickt werden. Der Inhalt der 
Tube ist so bemessen, daft das hineingedriickte 
Sicherungsmi ttel geniigt, um an der ganzen 
Innenflache des Luftschlauches eine gleich- 
maBige Schicht zu erzeugen. 

PATENTANSPRUCH : 
Luftrei fensicherungsmittel, insbesondere 
zum selbsttatigen SchlieBen von Verletzungen, 
dadurch gekennzeichnet, daft es eine Mischung 
von Latex und Ammoniak mit einem Zusatz 
von Blut und pulverigen Fullstoffen aufweist. 

UNTERANSPRUCH : 
Sicherungsmi ttel nach Paten tanspruch, 
dadurch gekennzeichnet, daft 71,5% Latex. 
23% Ammoniak, 2,3% Ochsen- oder Schweine- 
blut, 1,7% Korkmehl, 0,5 % Eisenoxyd und 
1% Tonerde miteinander vermischt sind. 

Hans SCHAUB.' 

Vertreter: REBMANN, KUPFER & Co., Zurich. 
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